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Basic Abstract Text - ABTX (1) : 

Modeling compositions are made from PVC, a plasticiser, paraffin 
and filler. 

The following composition is suited to multi-usage and has a lower 
softening 

pt. and product solidification pt . (in wt. % ) j__PVC 67-75, dioctyl 
phthalate 

16-20, paraffin 2-5, CaO 1-11, remainder - filler, e.g. talc, chalk 
or kaolin. 

Basic Abstract Text - ABTX (2) : 

PVC and CaO are mixed in the paraffin pre-heated to 60-70 deg. C. 
until a 

homogeneous dough is obtained and the filler is dusted in. Moulded - 
products are 

hardened by immersion in water at 18-26 deg. C, which is then 
boiled and the 

product is stoved at 60-100 deg. C. for 10-20 min; after cooling it 
is ready 

for painting or working. The initial modeling material is white in 
colour, 

soft at room temp, and is not tacky; it hardens at 50-100 deg. C. 
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Hao6peTeHHe othochtch k ncwiyMe- 
HHto KOMno3HUHft, hc nonb3yeMbix ajih 
nenKM h MOAenHpOBaHHH. 

H3BecTHa KOMno3HHHH nun jienuux 
pa6oT, HBJiHwmaHcH TaiOKe 6a30BbiM 
66i>eKTOM h BKJBoqajomaH neTpoiiaTyM, 
napa4>HH, HanojiHHTejiH, nHrneHTbi h 
Apyme ueneBbie flo6aBKH [l] . 

OflHaKO nojiyMeHHbjft H3 stoh kom- 
no3HUHH unacTHJiHH He cnoco6eH oTBep- 

KflaTbCH H He MOHCeT 6b!Tb HCnOJlb30BaH 
AHH H3 rOTOBJieHHH MOAerieH, MyJIHHCeH 

h HarjiHAHbix iiocu6hh. 

KaH6ojiee Gjihskoh k H3o6peTeHHio 
no TexuH^ecKOH cymHOCTH h Aocrara- 
eMOMy pe3ynbTaTy HBJineTCH KOMnoaH- 
i\hh ajih jienHbix pa6oT, BicmoHaiomaH 
nonHBHHHJixjiopuA, onacTH^HKaTop, 
napa4>HH h HancnHHTejib [2]. 

HeAOCTaTKOM KOMI103HUHH HBJtHeTCH 

to, mto npoAyKT, nojiyMeHHWH H3 nee, 
noAA^eTCfl Jienxe TOJibKo npH 38-60°C, 

a Rlia npHA^HHH H3AeJIHH) OTHOCWTe/lb- 

hoh TBepAOCTH hco6xoahmo noARO.pr- 
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Hyrb ero TepMt>o6pa6oTKe npH 160- 
I78°C, uto conpaaceHO c TpyAHOCTH- 
mh h HeyAo6cTBaMH , oco6eHHO b ao~ 
McUUHHX yCJIOBHHX. KpoMe Toro, H3BeCT- 

HbiH npoAyKT He npHroAeH win mhoto- 

KpaTHOrO HCnOJIbSOBaHHH 

UejibW H3o6peTeHHH HBJiHeTCH o6ec- 
ne^eHHe bosmotkhocth MHoroicpaTHoro 
Hcnojib30B aHHH h cHH»eHHH TeMnepa- 
Typhi pa3MHr^ieHHH h" OTBep^eHHH npo- 
AyKTa. 

IIocTaBjieHHaH uenb AOCTHraeTcn 

TeM, MTO KOMII03HUHH RS1H JieilHMX pa~ 
GOT, BKJUOHaraOjaH nOJIHBHHHJIXIIOpHA, 

ruiacTH^HKaTop, .napa4>HH h HanojiHHTenb, 
coAep«Ht b KauecTBe nnacTH^HxaTopa 

AHOKTHJNfcTanaT H AOnOJIHHTeJlbHO - ok- 

cha xanbUHH npH cJieAywueM cooTHOiue- 

HHH KOMnOHeHTOB. MaC . % 

IIOJIHBHHHJIXJIOPHA 6 7~ 7 5 

flHOKTHJttfcTanaT t 16-20 
Ilapa^HH 2-5 

OKCHA KaJlbAHH I- 1 I 

.HanonHHTenb OcTcUibHoe 



3 w/uio 
B KawecTBe HanonHHTenn Hcnojib3y- 

.WT TaJlbK, KaOJIHH RHH MeJIi 

flnn noJiyMBHHH ruiacTWiHHa Hanon- 

HHTejlb, ItOJIHBHHIinXJIOpHA H OKCHA KflJIb— 

UHH cMeroHBawT c napa4>HHOM, npeflBa- 5 
paTejibHO pacruiaB/ieHHMM b ruiacTH^H- 
KaTope npa. 60-70°C, ao nojiyMeHHH 

OAHOpOAHOft TeCT006pa3HOH Maccti. 

riojiyweHHaH Macca npHroAHa ahh <&op- 

MOBKH 1 nenKH H MOAeJIHpOBaHHH . fO 

Taxoft nnacTHMHoft Maccofl mojkho 

HOJIbSOBaTbCH KaK ITJiaCTHJIHHOM AeT- 
CKHM H MHOrOKpaTHO HCnOJlb30BaTb RJlfl 
H3rOTOBJieHHH paSJIHHHHX H3Re3lHV\. 

JJjir oTBepwAeHHH H3AeJiHH ero no- 15 
rpy*awT b BOAy (TeMnepaTypa 18-26°c), 
MeAneHHO aoboaht ao khixbhhh h khiih— 
tht hjih cTaBHT b AyxoBKy (TeMnepa- 
Typa 60-100°C) Ha 10-20 mhh (b ^a- 
BHCMMocTK ot pa3Mepa HSAeJiHn) , a aa- 20 
TeM BblHHMaiOT h oxjia^awT . 

KorAa H3AeJiHe 3aTBepAeeT, ero 

M03KHO KpaCHTb, JiaKHpOBaTb, nHJIHTb, 
CBepJTHTb. BTOpH^lHO HCnOJIb30BaTb 

OTBepABBDiyw Maccy Henb3H. 25 

TOTOBHT KOMn03HUHH CHeAyW^HX 

tocTaBOB, Mac.%: 



IT p h m e p 1 • 

IlOJlHBHHHJlXJXOpHA 
3MyjlbCHOHHblft 

flHOKTHJi^TanaT 
Ilapa^HH 
Okcha KanbUHH 
TajibK 

II p h m e p 2. 

IlOJlHBHHHJlXnOpMA 

SMyJIbCHOHHblH 

flHOKTHJK&TaJiaT 

Ilapa^HH 
Okcha nanbUHH 
KaojiHH 

II p h m e p 3. 

riOJIHBHHHJIXJlOpHA \ 
3 MyJlbC H O H HblH 
flHOKTHJt(|>TaJiaT 

IIapa4iHH 
Okcha KanbUH* 
TanbK 
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B Ta6jiHue npHBeAeHbi $H3HKo-Mexa- 
romeeKHe cBOHCTBa npe/yiaraeMbix h hs- 
BecTHbix o6pa3AOB njiacTHJiHHa • 



KOMn03HAHH 



IloKaaaTejiH 


no npHMe- 
py 1 


no npHMe- 
py 2 


no npHMe- 
py 3 


H3BBCT- 

nan [l] 


H3BecTHan [2] 




BeJibiH 


BejibiH 


BejibiH 


BejibiH 




Cnoco6HOCTb k pa3- 

MHTMeHHK) H npH~ 

roAHOCTb k Jienxe 


OTJiHUHan 


Xopoman 


OTJiHHHaa Xopoman - 


PasMHrnaeTCH 
npn 38-60°C 


AAresHH no n?H- 
6opy 0JIAK-1, r/cM 1 


52,7 




56 


150 




IleHeTpauHH, 0, 1 mm 


65 


78 


76,4 


49 




IlnaCTH^HOCTb 


0,399 


0,412 


0,390 






MflTKOCTb 


0,150 


0,226 


0,198 







Cnoco6HOCTb k ot- Cnoco6na Cnoco6Ha Cnoco6Ha He cno- 
BepAeBaHHw npn Ten- k oTBep- k otb ep— k OTBep- co6Ha k 

AeBaHHW A^BaHHio 

npH npn 
60-100°C 50-9U°C 



jioboh o6pa6oTKe 



AesaHHio 0TBepA£~ 

npn BaiiHw 
50-1 00 °C 



Cnoco6Ha k ot- 
BepA^BaHHK) npn 
160-178°C 



TBepAOCTb (no 
iDKane tb6paocth) 



I 

8 

UJ 

ffi 



< 

LU 

tn 



npewiaraeMan komjioshukh nerKO 
, pasMHruaeTCH npH KOMHaTHofi TeMnepa- 
Type, o6jiaAaeT hhsko* aAre3He8, no- 
jiyHeKHNft npoAYKT npHroAea An* MHoro- 
KpaTHoro Hcnoni>30BaHHH h cnoco6eH 
OTBepaHaTbCft npH 50-100 C. 

^OpMyJia H306p£T6HHfl 
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Komiio3huhf Ann nenHMX pa6oT, bkjuo- 
nawmafl ikwihbhhhjixjiopha, nnacTwfrHKaxop , 
napa4)HH h HanariHHTeJib, o t n h 
qawmancH reM, uto, c uenbio 
o6ecneMeHHH bo3moxhocto MHoroxpaT- ts 

HOrO HCnOJlbSOBaHKH H CKHKeHMH TeMne- 

paTyp pasMHrneHHH h oTBepxyjeHH* npo- 



AYKTa, OHa coa^pxht b KauecTBe nna- 

CTHdJHKaTOpa AHOKTHJl$TaJiaT m AoaoiiHH- 

TejibHO - okcha KanbUKA npH cne^ywen 

• COOTHODieKHH KOKnOHeHTOB, Mac. I: 
IlOJlHBMHHJlXJIOpHA 6 7- 7 5 

flHOKTHJnbTBJiaT 16-20 

Hapa^HH 2-5 

DKCMA KailbUHH 1-1 I 

HanojiHMTenb OcTajibKoe 

HCTOMHUKH HH^OpMaUMH, 

npHHHThie bo BHHMatme npH 3KcnepTuse 

1 » ABTOpCKOe CBHA^T&AbCTBO CCCP 

» 594146, mi. C 08 L 91/06, 1976. 

2. IlaTeHT CWA * 3171823, 
kji, 260-22, ony6nHK. 1965 (npoTO- 
THn) > 



CocTaBHTfeJib 0.06ojioHCKan 
PeAaKTop H.EropoBa TexpeA E. XapHTOHHKK 

3aKas 51473? T^TTT2 JT"""* 

BHHHItH TocyAapcTBeHHoro KOMHTeTa cuur 

no A^JiaM HSOSpeTeHHH M OTKpblTHft _ 

113035, MocKBa, M-35 , PayuicKa* Ha6. a* 4/5 
^maji mm "IlaTeHT", r v y*ropo A , yn> UpoeKTHa*, 4 



KoppeKTop M.fleMWK 



